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Patentanspruche 

1. Wundbehandlungsmittel, enthaltend quervernetzte Gelatine, 

2. Wundbehandlungsmittel nach Anspruch 1, enthaltend Gelatine 
quervernetzt mit Formaldehyd, Glyoxal,GJutardialdehyd, Dlcarbonsaure- 
chloriden und/oder Diisocyanaten, 

. 3. Wundbehandiungsmittel nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend Gela- 
tine quervernetzt mit Hexamethylen-Diisocyanat, 

Wundbehandiungsmittel nach einem der Anspruche i - 3, enthal- 
tend quervernetzte Gelatine, erhaltUch dirch Vernetzung von Gelatine 
in Form von Blattchen, Schuppen, Pulver oder GranuJat in Elswasser vorge- 
legt und ohne vorherige Auflosung der Gelatine vernetzt. 

% Wundbehandiungsmittel nach einem der Anspruche 1 - 4, enthal- 
tend weitere ubliche Zusatzstoffe, wie Desinfektionsmittel und/oder Anti- 
biotika. 

6. Wundbehandiungsmittel nach einem der Anspruche 1 - 5 in Form, 
von Pulvery Schuppen oder Granulat. 

7. Verwendung eines Wundbehandlungsmittels nach einem der Anspruche 
i - 6 als feuchtigkeitsaufsaugendes Mittel bei der Behandlung von Wunden. 

Verfahren zur Herstellung elnes Wundbehandlungsmittels nach 
einem der AnsprUche 1 - 6, dadurch gekenn^teichnet, dalJ man Gelatine 
in an sich bekannter Weise quervernetzt, wobei man gegebenenfalis vor 
und/oder nach der Vernetzung weitere Zusatzstoffe zugibt. 
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9. 



Beiersdorf Aktiengesellschaft 
Hamburg 



Neues Wundbehandlungsmittel, 



Die Erfindung betrifft ein Wundbehandlungsmittel, seine Verwendung 
5 sowie ein Verfahren zu seiner Hersteilung. 

Es ist bekannt, daI3 man die Wundheiiung bei schwer heilenden Wunden, 
wie Ulcera, diabetischem Gangraeni Verbrennungen oder infizierten Wunden 
unterstCitzen kann, indem man die Wunden mit trocknenden, dji. aufsaugenden, 
reinigenden und das Bakterienwachstum verhindernden Mitteln versorgt 

10 Verschiedenartige Wundbehandlungsmittel wurden bisher vorgeschlagen. 

Zumelst handelt es sich dabei um Polyzucker-Verbindungen, wie Dextranomere, 
wie beispielsweise in der US-PS <f 225 580 beschrieben, Daneben sind auch 
berelts vernetzte Starke vorgeschiagen wordenj vgl« DE-OS 2 908 ^37 f 
sowie Polyvinylalkohol, vgL EP-OS 22 06*. Fur die praktische Anwendung 

15 haben sich diese Mittel jedoch nicht in alien Fallen als zufriedenstellend 

erwiesen. So erleiden die genannten, bekannten Hydrogele im Gewebe kaum 
Oder nur einen extrem langsamen Abbau und es ist daher fur eine gute 
Wundheiiung erforderlich, solche Wundbehandlungsmittel wieder vollstSindig 
von der Wunde zu entfernen, Ebenso ist der gunstige Ef fekt auf die Wundhei- 

20 lung selbst in vielen Fallen verbesserungswQrdig, 

Aufgabe der Erfindung war eSj ein Wundheilungsmittel zu schaffen, 
das die aufgezeigten Nachteile nicht, oder nicht in dem bekannten MaBe. 
aufweist. 

Demgemafi betrifft die Erfindung ein Wundbehandlungsmittel, enthal- 
25 tend quervernetzte Gelatine, 
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Wenn man Gelatine, beispiejsweise in fester Form, als Pulver, Schuppen 
Oder Granulat einer Vernetzung unterzieht, erhait man Produkte, die nicht 
mehr wasserJosIich sind, dafur aber die Eigenschaften mechanisch stabiier 
Gele besitzen, die je nach Vernetzungsgrad das 3 bis gfache ihres Elgen- 
gewichts an Wasser absorbieren konnen. Die so erhaitene, quervernetzte 
Geiatine, insbesondere in Form von PuJver, Schuppen oder Granulat, ist 
aufgrund ihres hohen Wasser- und Sekretaufnahmevermdgens in uberraschend 
guter Weise geelgnet, Wunden zu reinigen und zu trocknen, so daB eine 
verstarkte Wundgranuiation und damit Heilung einsetzen kann, Dabei wird 
die erfindungsgemaB verwendete quervernetzte Geiatine je nach Vernetzungs- 
grad. mehr oder weniger schnell vom Gewebe resorbiert, da die Grundstruk- 
turen der Eiweiflketten erhalten sind, so daB bei nicht voilstandigem Aus- 
waschen des Granulats verbleibende Reste im Gewebe abgebaut und resorbiert 
werden. 

Die erfindungsgemaB verwendete quervernetzte Gelatine wird In 
an sich bekannter Weise insbesondere durch Umsetzung von Gelatine mit 
Vernetzungsreagenzien, wie Formaldehyd, Glyoxal, Giutardialdehyd, 
Dicarbonsaurechlorlden und/oder Diisocyanaten erhaJteru Dabei kann man 
vorteilhalt so vorgehen, dafi man Gelatine In Form von Blattchen, Schup- 
pen, Pulver Oder Granulat in Eiswasser vorlegt und ohne vorherige Auf- 
losung der Gelatine die Vernetzung durchfuhrt. Besonders bevorzugt ist 
eine Vernetzung mit einem Diisocyanat, wie Hexamethylendiisocyanat 

Die erfindungsgemaBe Verwendung der quervernetzten Gelatine 
in Wundbehandlungsmittein kann insbesondere so erfolgen, daB man die 
Wunde mit dem MltteJ in Puiverform bestreut, ohne daB die Wunde beruhrt 
wird. AnschJieBend wird mit einem ieichten Verband gesichert, Aufgrund 
des hohen Saugvermogens des Wundbehandiungsmittels wird das mit Bakterien 
und nekrotischem Gewebe belastete Wundsekret vom Wundgrund weg in 
die Gelpartikei transportiert, so daB ein sauberer Wundgrund zuruckbleibt, 
Dabei kann es vorteilhalt sein^ dem erfindungsgemaBen Wundbehandlungs- 
mittel weitere Obliche Zusatzstoffe zuzusetzen, vor oder auch nach Ver- 
netzung, beispielsweise Desinfektionsmittel und/oder Antibiotika* 
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Ein Verbandwechsel bzw, der Austausch der voligesogenen GeJparti- 
kel erfolgt vorteiihaft durch Ausspruhen der Wunde mit physiologischer 
Kcx:hsalzl5sung, Bei der Behandlung stark kontaminierter Wunden ist der 
Zusatz antimikrobiell wirkender Substanzen zum Granulat Oder dergleichen 
5 besonders zweckmaBig* 

Die folgenden Beispiele erlautern die Erfindung, wobei der Fachmann 
aufgrund seines Wissens Abwandlungan vornehmen kann, ohne die Erfindung 
2u verJassen, 

Beispiel 1 

10 Gelatine gepuivert {10 g) wird in eine Mischung aus 100 g Eis und 

100 g Wasser eingetragen und unter RUhren mit 0,5 g Hexamethylendiisoeyanat 
vernetzt, Man laBt 3 Stunden bei Raumtemj>eratur reagieren und danach 
weitere 3 Stunden bei ^^O^C. Die vernetzten Gelatinepartikel werden mit 
Isopropanol gewaschen und dann bei 50^C getrocknet. Man erhait ein weifB- 

15 gelbliches Pulver mit einem Wasser aufnahmevermogen von 7-8g/g, das 
sowohl in kaltem als auch heiBem Wasser qulllt aber unl5slich ist, 

Beispiel 2 

15 g Blattgelatine werden in ^00 g Eiswasser mit 1,0 g Hexamethylen- 
diisoeyanat 2 Stunden und dann weitere 3 Stunden bei Raumtemperatur 
20 geruhrt. Die Losung wird abgesaugt, der Ruckstand mit Isopropanol gewa- 
schen und bei 50°C getrocknet; Man erhait Gelatineplattchen mit einem 
Wasseraufnahmevermogen von 6-7 g. 



